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SftT^^°"i£""f, sukzessive zugegeben. wahrend gleichzeitig das Solvens veidampft. 

rnn« [^'^1.^^, mehrfach Graphit zugeschlagen, um ein Verklcben der Komer zu verhindem. 

10035] In den Fig. 3 und 4 smd die BeschuBeigebnisse dieses Pulvers in cinem 40 mm Simulator von -40 bis +63°C 

fchZ^Ji.!'?^'"*'^^^ daneslelU. Dabei sind wiederum der Maximaldruck und die Mundungsge- 

schwindigkeit m Abhangigkeit von der Tempcratur aufgetragen 

SL,lth?ihJSh '^"'u'' ^""IT^^l dem unbehandelten TLP (Kurve b) gleicher Chemie und Abmessungen 
erne deuU.xhe Abflachung der Dnick- und Geschwind.gkeitskurven zwischen 21 °C und +63»C feststellen (Kurve a) 

bei^fcfclen ^^^^l^^Ji^tl^^.''^'' ^^"^'^ -"-"-'^ ''-•I- Ausruhrungs- 
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Tabelle 1 





Behandlung 


Spez. Energie 






(J/g) 


L5460 




1165 


Beispiel 


4 % Ethyl-NENA 


1165 


Beispiel 


1.5% Polyester 


1145 



3600 



25 [0038] Die Werte fur die spezifische Eneigie zeigen. dass die erfindungsgemaBen Verfahren zu keiner bzw keiner we- 
sentbchen LeistungsembuBe der Treibladungspulver fiihr^n. 

Beispiel 3 

^039] Ein einbasiges 7-Loch-TLP, das mit Nitrocellulose als Energietrager und Centralit I als Stabilisator hereestellt 
iSubS " Nitroglycerin in Wasser in einer roiietenden Trommel bei 30=0 bis zum AuSin 

zogeS^ "^'"^ ^ ^'"^^ Behandlung in einer Emulsion aus PalamoU 632 in Wasser unter- 

A."/^^^" s^t^ jO?- Nitroglycerin und 2% Polyester aus Adipinsaure und 1.2-PropandioI aufgebracht 

KurJe v^' ? ""h "i'" ^'S^ "^^^ ^i"^'' Waffenbeschusses mit diesem Pulver in einer 35 mm Ob-Munidon 

mn^f a) >m Veigieich zu emem dort Ublicherweise verwendeten einbasigen TLP B 6320 (Kurve b) 
Krucr^J^H r.^^ konventionelle einbasige 7-Loch-Treibladungspulver B 6320 zwischen 21«C und 70°C einen ho- 
hen Dnick- und Geschwmdigkeitsansueg zeigt. deutet sich bei dem behandelten einbasigen 7-Loch-Treibladungspulver 
nn Bereich zwischen 21 "C und 52»C cine Reduzierung des Temperaturgradienten an. so lass man mit derartTeSSdeUen 
?^P eSn kS.n MutelkaUberbereich eine deuUiche Leistungssteigerung gegenuber dem konvenu'neil" 

[0044] Wie mikroskopische Untersuchungen und Uberpriifungen in einer ballistischen Bombe mittels Abbrandunter- 
brechung geze.gt haben, lagen sich der Phlegmatisator 1 an der Oberflache 2 des jeweiligen in den F g 7-9 JSt 3 be- 
zeichnetcn Pulverkoms ab. AuBerdem werden auch die Imienlocher 4 des TLPs teilweise ^ig. 8) oder vollstLX (Fig 
irBi^chtn^TT'-H, Phlegmatisator sogar ganz ve^cilossen wertn S 

in! H?c T w Treibladungskomer 1 kommt es vermutlich zu der gewUnschten Andening des Abbrandverhal- 

nn Treibladungspulvers und somit zu der beobachteten Reduktion des Temperaturgradienten 
[0045] Das Verfahren kann fur bekannte 1-, 7- und 19-Loch-TLP sowohl mit zylindrischer als auch mit hexagonalcr 
Oder rosettenformiger AuBengeometrie angewendet werden. nexagonaicr 
[0046] AuBerdem weist das erfindungsgemaB oberflachenbehandelte Pulver im Veigleich zum unbehandelten Treibia 
dungspulver gleicher Zusammensetzung eine reduzierte EmpfindUchkeit gegenuber speziellen BelastuSS auf wTe 1^ 
beispielsweise bei emem feindlichen BeschuB auftreten konnen. ^ ^ ^ oeiasiungen aur, wie sie 

Patentanspriiche 

In sTcJf£[rn^I^?r'^"""!J(°"J'""K °<l«;.d^ibasigen Treibladungspulvem fur Rohrwaffenmunition, wobei 
^ sich bekanni^e ein- zwe.- oder dreibasige Treibladungspulver, die folgende Bestandteile als Eneigietrager enthal- 
T2 4 r^Si tTf^^'T'^"'^l' Alky!"i'^o«*y>nitramine. Nitroguanidin. Hexogen, Oktoge^ 3-Nitro- 
nmi T ^^2^' "^^^yohexaazaisowurtzitan (CL20) oder Mischungen deiaitiger Pulver mit Hilfe 

KSeSfen' S oberflachenbehandelt werden. dadurch gekennzeichnit, dass die^Oberflachenbehand! 
Umg des jeweihgen Treibladungspulvers mu Hilfe wenigstens einem der Stoffe Polyester aus Adipinsauie und 1 2- 
mM^n?;J°'lT\' Polybutadiene. Polyamide. Poly-3-nitratomethyl-3-m«hZran (P^^^^^ 

S£n? V (p^P). Polyglyzidylmtrat (PolyGLYN). Nitroglycerin. DiethylenglykoldiniSLt. 

a Bu SS^rR-^;','^ Methnoltrinitrat. Alkybiitratoethylnitramine. insbesondere Me NENA 

2 W^;Bn nS "c K •, h T"'?'™?^'^ AcetalFormal (BDNPA-F). Dinitrodiazaalkane vorgenommen wiid 
EmSJ^rS '^"*P™'='' h gekennzeichnet, dass die Oberflachenbehandlungsmittel in Losung oder als 

Emulsion durch Aufspruhen in einer rouerenden Trommel oder Inkubation in einer Impragnieriosung aufgebracht 
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werden, 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnel, dass bei gemeinsamer Verwendung von iKjlymeren 
und monomeren Besiandieilen die Oberflachenbehandlung durch Aufbringen ciner Mischung der Komponenten 
Oder durch eine zweisiufige Behandlung nacheinander erfolgt. 



Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen 
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e.nedeuU,cheAbflachu^«derS^f;?«^f"^ ^1 

be.sp.e.en beschnebenen Pul.tJ^^^l^^J^^^^ ^^^^^ ^^<^^^ deiTo'J.e^ere;:^^^/^^ 

«inien beider 

Tabelle I 





Beispiel 3 

>039J Ein einbasiges 7-Loch-Tr p • 

Bereich zwischen 2IX uSsjor ^o^'i'' ^''^h be," dem beha^deh^ ;f 21°C und 70"C einen ho 

Wie mikroskopische Unter,„nh •• g«te.gening gegenuber dem konvenuonellen 

des Treibladungspulvers und "oSTu k°T' ^^"""'lichL der gelSfn"! T""'"""" werdcn. Durch 



Patentanspriiche 



Verfahren zur Herstellune 
Verfahren nach Ansnn.A ; i:'""^°P™Py') AcetalFormal 



Verfahren nach AnspZ^ f'Sr?'''''^'^ ^"'-'Fonnal (BDNPrn n^^ in^besondeL Me NENA 

-'-n du.h AufspK i tttsrtr' r/^ ^ 

Tron,n,e, oder Inkuba.on in e.ner I^^pSSsL^^^^^^^^^^ 



